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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ei a Verfahren zur Herstellung von Poljrolefinfblien durch Giessen 
einer Polymerlesung an f eine Unterlage. 

Sie betrifft insbesondere ein Verfahren zur Herstellung von optischen Fo^en aus 
Polyolefinen der Forme! 




i 

worin X eine polare Gxijppe und n eine Zabi von 10 bis 1000 ist, durch Giessen von 
LSsungen der Polyolefiiie in organischenLosungsmittelnau^ eine Unterlage und ^ 

Verdampfen der LOsun* smittel. j \ 

Polyolefine der obensteAenden Formel sind bekannt fur ihre feuten optischen Eigenschafljai 
und beigpielsweise unte ■ dem Namen Arton® (X - Metboxycjarbonyl, HeMer: Japan 
Synthetic Rubber Co.) i n Handel. Fur verscbiedene Anwendjingen ist es erforderlich, 
optiscbe Folien aus dies an Material herzustellen, die neben <Hner konstanten Dicke eine 
glatte und fehlerfeie Ob aflacbe aufweisen und frei von SchUeren sind und insbesondere 
eine moglichst geringe < .ptische VerzOgerung (optical retardation) aufwefeen. Diese 
Kombination von Eigen jchaften kann, wenn flberhaupt, nur durcb em Gi^sverfahren 
erzielt werden, bei dem due Lfisung des Polymeren auf eine bnterlage gegosseu und dw|ch 
Verdampfendes LOsunj ;smittels verfestigt und schliesslich a s Folie von der Unterlage 
abgezogen wird. Es hat sich jedoch gezeigt, dass bei Anwen^ung von bei der Herstelluni 
anderer optischer Folieij (z. B. aus CeUwosetdacetet) nach d4m Giessverfahren ublichen 
Bedingungen die so 
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15 



Aufgabe der vorli 
verfahrens fttr optische 
Folien mit extrem 



liegende n Erfindung • 



war daher die Bereitstelhmg eines Herstellungs- 
I olien aus den oben genannten Polyoiefinen, welches insbesonde e 
optischer VetzGgerung iiefert \ 



5 Erfindungsgemasswiid 



iiese Aufgabe durch das Verfahren dach Patentanspruch 1 gelds . 



Es wurde gefunden, dasf Folien sehr geringer optischer Vexz^gerung auseincm Polyoleijn 
der Formel 



worin X eine polare Grqpp 
Ldsung des Polyolefins 
Verdampfen des 

(i) dasPolyolefinin 
Ldsungsmittelgemisch 

(ii) die so erhaltene 
enthaltenden Atmosphafe 



(iii) das LOsungsmittel 

(iv) dieFolievon 



25 Als 

methan mit anderen leicjht verdampfbaren La 
eingesetzt werden, wobpi 



,U K lift r 
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1 

! 



e, und n eine Zahl von 10 bis 1000 ist» durch diessen einer 
in einem organischen LSsungsmittel jtaif eine Unferiage und 
LSsunf ;smittels hergestelit werden kflnnen, wexra 

jan oder eiiiem Dichlormethan enthaltenden 

2 

ielflstund i 
Losjing in einer wenigstens 1 Vol.% Diclilonnethand^mpf 

bei einer Temperatuf von nicht me n* als 35 °C iauf eine glatte 
wobei eine im wesentlichen lamins re Gasstraraung fiber der 

20 Giessunterlageautrecht^hdten-wird, • 

zum Erhalt einer selbsttxagenden Folie yerdanipjft und 

abgezogenund bei einer bis jauf 70 bis 120 °C steigende i 
ohne sie dabei zu verstrecken. 



konrien Gemische von Dichlor- 
beispielsweise Methanol 
>sig den Hauptbestandteil darsteU t. 



his: 



sungsmitteln 
das Dichlormethan zweckmBssi 
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sich 



Als Giessunterlage wird 
Edelstahl, eingesetzt. Dip 
erreicht, dass dicMormetjhi 
so zugefuhrt wird, dass 
fortbewegt und die Relati 
Null ist Im kontinuierli4hen Betrieb 
Ende der Trocknungszorae 
Dichlormethangehalt kapn 
Kondensatortemperatur 
kondensierte Dichlormet 



vorteilhaft ein vimlaufendes poliertes Band, beispieisweise aus 
im wesentlichen laminate Gasstron iong wird vdrteilhaft dadurdb 
lanhaltiges Gas (yorzugsweise Luft) in deaf Nahe; des Giessspalfc 

das Gas in der gleichen Itf chtung" wie die Giessunterlage 
ivgeschwindigkeit zwischen Gas unc Unterlage gering oder gleifh 
wird das dicMormethanhaltige Gas vorteilhaft am 
abgezogen und fiber einen Konderisatof rezykherL Der 
so auf einfache Weise durch Ande rung der j 
jntsprechend der Dampf druckkurve eingestellt und das 



der obenstehenden Four el hergestellt, in welchen X eine Ci4 



Besonders bevorzugt sir d solche Polyolefine, in denen X einj> Mefroxyc&brmylgruppe i t. 



Die Konzentration des 
36 Gew.%, besonders 



20 Die Dicke der 

Nach dem erfindungs, 
von weniger als 10 nm 
in Langs- 



Zur Erzielung eines 
Folie gegebenenfalls eirien 
Temper aturbedingungeri, 
werden. 



30 Die folgenden Bel 

Verfahrens, ohne dass 
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I otyolefins in der Giesslosung betragj vorzugsweise 10 bis 
bovorzugt 20 bis 30 Gew.^o. 



aus Polyplefinen 
•Alkoxycarfaonylgruppe ist 



erfindun Jsgemass herstellbaren Folien betragtvorzugsweise 50 bis 200 

Verfahren konnen Folien miljeiner optischen Verzogerui g 
100 \xm Dioke und einer Variatioi i der cptischjen VerzSgerunj 
und Querrichijung von nur ca. ±1 nm (bei 100 um Dicke) hergestellt werden. 



bei 



bes >nders 



geringen Restgehaltes an Losjngsmittel (<^1%) karm die 
zweiten Trocknungsprozess untejr im wesentlichen gleichen 
,, aber voiteilhaft mit geringerer Gesihwiftdigkeij, nnteiworfen 



Beispiele| verdeutlichen die DurchfOhrung des, erfiridungsgemassen 
c arin eine Einschrankung zu sehen ist* 



©011 
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Beispiel 1 

Herstellung einer Giess folia aus ARTON® G mit einer Dfcjke von 100 jim 

Aus 5000 kg ARTON^ < J und 131 82 kg Dichlomxethan wurdfe unter Riihren und leicht 
5 Erwannen eine homogci ie LSsung hergestelk und durch ein a]us einer Lagje Kalmuk- 
Gewebe, einem Metallsi *b mit 12 ^m.Maschenweite und ein|r Lage Bauinwollbatist 
zusammengesetztes Filte r in einer Filtexpresse filtriert Die filtrierte LOsuig wurde zur 
Entgasung auf 40 °C erv rarmt und dann auf 33 °C temperiert und unter eiher Atmospharc 
mit einem Gehalt von ca . 3 VoL% Dichlormethandampf und feiner Temperatur von 34 
10 in der erforderlichen Die ke (Giessspalt ca. 200 |xm) auf ein mit 3,6 m/min umlaufendes 
poliertes endloses Stahlt and von 60 m Lange und ca. 1,27 m !Breite gegossen. Die Dichldr- 

I ; 

methan entbaltende Lufi wurde im Bereicb des Giessspaltes so zugefiihrt,; dass eine 1 
Gasgeschwindigkeit in I landrichtung von ca. 2-5 m/s (entsprpchend eineil Relativ- 
geschwindigkeit von ca. ±1,5 m/s) resultierte. Die Temperatur im Bandkanal wurde zur 
15 Abnahmestelle bin stufe iweise auf ca. 60 °C erhoht und die ^ebildete Folie abgezogen. 
Diese wurde anschliessemd fiber eine Lange von ca. 260 m bei stufenweise von ca. 60 °C| 
im Bereich der ersten 12 0 m LSnge bis auf ca. 1 15 °C im letzten Drittel ahsteigender 
Temperatur gotrocknet i nd schliesslich nach dem AbkOhlen Auf 1010 mxA Breite 

i ; 

beschnittenundaufgewickelt [ i 



20 Nach Einstellung eines 



i tationaren Betriebszustandes wurde &ine Folie mit einem 



Lfisungamitteliestgehalt von ca. 1,45 Gew.% und einer optis<jhen Veizdgerung von ca. 

lOnmerhalten. ; 

* * 

Beispiel 2 I ; 

25 Herstellung einer Gies ifolie aus ARTON® 6 mit einer Dicke von lOOium 

! ! ! 

Analog zu Beispiel 1 wi irde aus 3S40 kg ARTON® G und 89^9 kg Dichlbnnethan eine 
Lflsung hergestellt und mit einer Bandgeschwindigkeit von 4,9 m/min vergossen. Die so I 
erhaltene Folie mit eine] n LOsungsmittelrestgehalt von 1,34 0&w.% 9 einer dptischen Verf 



30 zdgenmg von 9 nm und 



einer Triibung von 0,27% wurde zurjachst aufge^vickclt und spS 



in einem Durchlauftrocl :enschrank bei einer Temperatur vonj 125-132 °C| liber eine Lang 
von 121 m mit einer Gepchwindigkeit von 2 m/min nachgetrt>cknet Nach dieser Nach- 

I : 
! : 



\ A • 0 i 
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trockmmg betrug der 
9,5 mn. Die Trttbung walr 



LQ^ungsmittelrestgehalt 0,08 Gew.% uqd die optische Verzdgerung 
geringftlgig auf 0,45% angestiegeou, | 



c lie 
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Patentanspriichc 

1 . Verfahren zur Herstejllung einer optischexx Folie aus eineni Polyolefin der Formel 



worin X eine polare Gruppe i 
LSsung des 

Verdampfen des LO^ungsmittels. 



(i) Ldsen des 
Ldsungsmittelgemisj;] 

(ii) Giessen 
den AtraosphSie bei 
lage bei im wesentUthen 

(iii) Verdampfen dei 

(iv) Abziehen der FQlie 



umfasst 
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und n eine Zahl von 10 bis 1000 ist, durch Giessen einer 
Polyoleftns in einem organischen Losungsmi tel auf eine JJnterlage und 
, dadurch gekennzeichne , dass sie di& Schritte 
Polyol&Ins in Dichlonnethan oder einem Dichlormefhaii enthaltenden 



in einer wenigstens 1 VoL% DidUormethandanipf enthalteu- 
einer Temperatur von nicht mehr als |35 °C auf eine glatte Unter 

laminarer Gasstromung, 
Losungsmittels bis zum Erhalt einex 
von der Unterlage und Trocknen 



steigenden Tempera ur, ohne die Folie dabei zu verstreclqsa, 



selbsttragenden Folie und 
>ei einer bis auf 70 bis 120 



20 2. Vcrfahren nach Ansbruch 1 , dadurch gekennzeichnet, da$s X 6ine C^-Alkoxy- 
carbonyigruppe ist 

3. VerfahrennacbAnslpruch 2 9 dadurch gekemizeichnet dais X eine Mdthoxycarbonyl 



gruppe ist. 
4. Verfahren nach ei 



einejm der Ansprttche 1 bis 3, dadurch gejkennzeichn^ dass die 
Konzentration des lolyolefins in der Giessiesung 20 bis pO Gew.% betragt. 



@014 
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5. Verfahren nach eineJn der Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge^nmseichnet, dass die Dicta 
der hergestellten Fol e 50 bis 200 jjm betragt 
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Zusammenfassung 

Optische Folien aus Pol^olefinen der Formel 
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in 



8 




10 



worin X due polare Gru ppe, und n eine Zahl von 10 bis 100C 1st, iverdeii durch Giessen j 
von PichloxmelhaolOsut gen auf eine glatte Unterlage und Vordampfen des L£ 
unter kontrollierten Bedfngungen hergestellt. Die Folien aseicnnen sich chirch besonders 
geringei 
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Basel, 5. M8rz 2002 
Dr. N. Riegler 
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